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A jet printing ink composition having application onto a film base, as in the titling of film or photographic 
negatives with alphanumeric or other characters in which the ink composition is an aqueous system 
containing 1-5 percent by weight of a dissolved styrene-maleic anhydride resin, 3-20 percent by weight of 
glycol ethers and up to 4 percent by weight carbon black in suspension or 1-4 percent orthochromatic 
dyes in solution, or both, plus additives such as tinting dyes. 
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1. Tinte zur Aufbringung von alphanumerischen 
Buchstabbn auf Film oder Filmtrftgbr durch Strahl- 
M 'dhickert.Ygekeinnzeichnet durch einewfiflri- bekannt, ii 
ge Masse* enthaltend I bis 5 Gewichtsprozent;eines GSykoSfithe 
: y^asserl6shchen, organischen, harzartigen BlndemitT; ren bruckf 
tels, 3 bis 20 .Oewichisprozent eines wasserloslichen 
Glykolfithers oder Polyoli t bis 

orthochromatischen Forbst off, unci 0 bis 4 Gewicnts- sollenJ Durch die unterschiedliche Endanwendun^ ■ 
• - P rozeni'«RuO r in ; Dispersion -sowie genrige Klengen werden auch unterschiedliche Anforderungen anodic 



sind ;befete>aus|aer deutschen PatentscKrift ;7 67 055 
Druckfarben fu> den Tiefdruck bekannt, die Phenolhar- 
ze enthalteru welche aikohol- oder toluolldslich, mcht 
jedoch wasscrlbsiich sind. Aus der ..britiscjheri Patent- * 
stdhrift II 19 662 sind schneiltrockncndc Druckfarben 
in deneh bereits eine gewisse Menge an 
lern zur Anwendung gelangte. Diese bekann- 

tertr . ; " '." \ . _ . 

diesichgrundlegendybn demGebiet unterscheiden^auf 




: : gekennzej 1st, und die^schlieBIich auch ; 

bis 8,Gewichtspiozent betrSgt , , Filmtragers fGhrcn, die schnell trockncn odcr bei denen 

* ' — ■' ■ ' ' ; 30 die Trocknung durch Infrarot- oder Mikrowellenbe- 

^ strahlungohneZerstSmngdesFilmtragersbeschleunigt^ 

v r ' ' . '! J r-'V ;, f ' \ \': , . i'?*-^: . v j*'-'!' ' werden kann' die ;3eschriftuneen und.rlnformaitonen 




fur das ^ i>StrlKiariiciceh<< ^ Filnitfkger, insbesbhd^re J5 Reinigen des 1 Filim)dhne;lZerst6^irii der BescKriftun^ 




- • - #58 



_ ^yprgafi^ t 

bescbfifleri oder -bedrucken verwendbare Tinten oder 
Farben, enthaltend schwarze Farbstoffe, efgnen sich 
je^&h v^ pf^Uigra 

Spektrnlbereich 360 bis 560 nm, was def spektralen « wasserl&sllcf) 



Diese Losung wird. in einer solchen Menge: ange- 
wahdU da^ 

Zusammensetzung errekhrwIrd/ An S telle des S tyro! » 
malemsfiu^ kann man auch andere 

' -•-erlOtfi^J^SProdukle, wie carboxylase Polyvinyl- 



acetate; an wehderi. 



'Hjylni^indlic 

cntspricht. • • ••. . . - ■ ■ 

Aus der britischen Pateritschfift I J 64 787 sind 
pruck^ . 
■r: Harz-iri-Wasser-Erriulsion bekannt. Als Losungsmittel- 65 zur Suspension der RuDteilchen in der Druckfarbe und; 
system :w angewandi; danMt zur ^ 

Der Harzantd^ 

{crfin^u^ :, :kanh zwis^lien I uh^ ;5^iscn^ 



Die : :';Harz^6m^hehte;;der Masse dienl nicht hur zur 
ffixte'rung der aufgebrachten Informalion aiif dern 
Filrntrager, sbndern scheint auch in uherwarteteF^Weise 
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jedoch 1 bis 3% im Hinblick auf die Viskositat der 
Masse. Die Harzkomponente kann bis hinaus zu 100% 
durch Kombi nation mit anderen harzartigen Produkten, 
wie Polyacrylharziasungen oder anderen wasserlSsli- 
chen, mit den Styrolmaleinsaureanhydridharzen ver- * 
trfiglichcn Produkten gestreckt werden. 

Die Glykolather sind in der erfindungsgemaflen 
Masse wesentlich. Ohne diese hebt sich die aufgebrachte 
Information vom Filmtrager ab. Die Glykolather wirkcn 
auch in der Art eines Feuchthaltemittcls, die ein to 
Austrocknen der Druckfarbe in der SpritzdGse wahrend 
normaler Zeiten verhindern und damit alle Schwierig- 
keiten durch Verstopfen der Offnung verhindern. 
Beispicle fflr diese Glykolather sind Athylenglykolather 
und Diathylenglykolather wie Athylenglykol-methyl-. '5 
-athyl-, -butyl-, -hexylather. Diathylenglykol-methyl-, 
-ftthyh -butyiather, Propylen-, Dipropylen- und Tripro- 
pylenglykol-methylather, Athoxy- oder Methoxy-trigly- 
koL Die erwahnten Glykolather oder Polyoie k6nnen in 
einem Mengenanteif von 3 bis 20 Gewichtsprozent 20 
vorzugsweise 8 bis \5% t in der erfindungsgemafien 
Tinte enthalten sein. Als Polyoie sind brauchbar 
Athylen-, Diathylen-, Propylen-, Dipropylen-, Tripropy- 
len-, Triathylen-, Hexylenglykol, Glycerin und niedere 
Athylenglykole, 25 

Als Farbstoff kann man eine R<jBdispersion in 
Anteilcn bis zu 4 Gewichtsprozent, berechnet auf 
Trockengewicht RuB, anwenden oder auch eine w&Brige 
Losung von orthochromaUschen Farbstoffen in Men- 
genverhaltnissen von 1 bis 4 Gewichtsprozent, bevor- 30 
zugt wird jedoch ei;*e RuBdispersion als auch eine 
Farbstoffldsung angewandt 

Der Anteil an RuBdispersion ist auf insgesamt nicht 
mehr als 4 Gewichtsprozent beschrankt <Ja es sonst zu 
einem Verstopfen der DGse und zu einer unerwGnschten 35 
Erhdhung der Viskositlt der Tinte kommt, wenn 
gr&Bere RuBameile vorliegen. 

Die orthochromatischen Farbstof fe, die als Trflbungs- 
mittel in der Tinte wirken, kannen Farbstoffe wie 
Sauregelb 23 (CI. 19140). Sauregelb 36 (CI. 13065), *o 
Saurerot 73 (CI. 27290) sein. Man kann auch eine 
Kombination von gelbcn und roten Farbstoffen 
anwenden, dann bendtigt man keinen RuB, da diese 
Kombination cine ausretchende Undurchlassigkeit in* 
nerhalb des senstbilisierten Spektralbereichs von 360 bis « 
560 nm der mcisten Kopierpapiere besitzL Diese 
Kombination liefert jedoch Gelborange- Information en, 
die praktisch unsichtbar sind in der Dunkelkammer, so 
daB man Direktschwarz 38 oder Saureschwarz 1 
an wcndet, urn den Orange- Farbeindruck in das auch im so 
Dunkelraum sichtbare Schwarz zu andern. Die Farb- 
stoffe kdnnen in verschiedenen Kombinalionen ange- 
wandt werden, jedoch son die Gesamtmenge 6 
Gewichtsprozent nicht Gberschrei ten und liegi vorzugs- 
weisc bei 2 bis 4 Gewichtsprozent *s 

Die Erfindung wird an folgenden Beisptelen eriautert 
Die Mengenangaben sind — wenn nicht anders 
angegeben — immer auf Gewichtsprozent (Trockenge- 
wicht) berechnet 



B e i s p i e 1 1 

\% Styrol-Maleinsaureanhydrid-Harz, 

1 % Acrylharz (5% einer 20%igen Losung), 

8% Diaihylcnglvkol-monomethylather, 

4% Diathylen-glykol-monobutyiather-acetal, 

2% Direktschwarz 38 (CI. 30235). 

0,5% Saureschwarz 1 (CI. 20470), 

0,75% Sfiuregelb 36 (CI. 13065), 
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0,75% Saurerot 73 (CI. 27290), 
0,1% Dioxin, 
03% Morpholin. 
1% Methylpyrroiidon. 
Rest Wasser. 

B eisp ie| 2 

1 % Styrol-Maleinsaureanhydrid-Harz. 
1% Acrylharz, 

8% Diathylenglykol-monomethyiather, 
4% Diathylen-glykol-monobutyiather-acetat, 
2% Direktschwarz 38 (CI. 30235), 
0^% Saureschwarz 1 (CI. 20470), 
0,75% Sauregelb 36 (CI. 13065), 
^,75% Saurerot 73 (CI. 27290). 
0,1% Dioxin, 
0,5% Morpholin, 
1% Methylpyrroiidon, 
Rest Wasser. 

Beispiel 3 

1% Polyvinylacetat, 
8% Diathylenglykol-monomethyiather, 
4% Diathylen-glykol-monobutyiather-acetat 
03% RuBdispersion, 
2% Direktschwarz 38 (CL 30235), 
03% Saureschwarz! (CI. 20470). 
0,75% Sauregelb 36 (CL 1 3065), 
0,75% Saurerot 73 (CI. 27290), 
Rest Wasser. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemafien Tin ten 
wird das Harz zuerst in waflrige Losung gebracht, die 
weiteren Zusatze zugesetzt und das Ganze sorgfaitig 
gemischt und restliche Feststoffe abfiltriert z. B. durch 
ein Mikrofilter \2 nm, damit keine restlichen Feststoffe 
die StrahldCse verstopfen kdnnen. 

Die Tinten der Beispiele 1 bis 3 haben eine Viskositat 
von etwa 2 cP bei 25° C, einen spezifisch^n Widerstand 
zwischen 100 und 150 n cm bei Oberflachenspannung 
zwischen. 35 und 40 dyn/cm. Die besten Ergebnisse 
erhait man mit einer Viskositat zwischen etwa 1 und 
4cP bei 25° C und einem spezifischen Widerstand von 
weniger als 5000 n cm. 

Wird mit Hilfe eines St rah Is auf photographische 
Negative die Aufbringung von Infoimationen oddgl. 
vorgenommen, so ergeben die Tinten der Beispiele 1 bis 
3 eine optische Dichte von zumindest 1,35. Hdhere 
optische Dichten kann man erreichen bei hdherer 
Farbstoff* oder Pigmentkonzentration, wenn dies 
wQnschenswert ist Die erfindungsgemaQen Tinten 
lassen sich hervorragend anwenden beim Beschriften 
oder Identifizieren von Film en von photographischen 
Negativen mit Hilfe des sogenannten wStrahldruckver- 
fahrensu. Die Tinten lassen sich durch entsprechende 
Vorrichtungen in Form von alphanumerischen Buchsta- 
ben zur Identifizierung eines Bildausschnittes in einer 
speziellen Reihe anwenden. DarQber hinaus ist die Tinte 
ausreichend opak gegenOber dem beim Kopieren 
benutzten Lfcht, so daD die Informationen weiO auf 
schwarzem Hintergrunddes Kopierpapiers erscheinen, 

Die erfindungsgemaQen Tinten lassen sich auch auf 
einem Filmtrager, wie Celluloselriacetat oder Polyester- 
harze, auch Celluloseacetatbutyrat und Polycarbonai- 
harze anwenden. Besonders zweckmfiOig ist die 
Aufbringung auf die Schichtseite des photographischen 
Negativs, nfimlich die mit Gelatine oder einem anderen 
hydrophtlen Kolloid beschichtete Seite des FilmtrSgers. 
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Dioxin, Morpholin, ^ 
den Farbfstoffe i sind .keine/wesentlichen Komponenieh ; 
dcr <crfihdu^ sbndern stellen nur 

-. • Zusitze dar, die zur Verbesserung der Lagerffthigkeit, 

Stabilitfit ; und/oder^ ,/ . 

1 werderi. ' » v / * f 1 t ' " ■ 
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